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Bei der Herstdlung von Polyurethan-Schaiunstoff- 
korpem in Werkzeugem miissen diese mit einem 
Trenmnittel versehen werden, ura ein Festkleben 
zu verhindcrn. Ein solcfaes wiirde eimnal den Schaum- 
stoffkorper zerstoren und zum anderai das Werk- 
zeug erheblich verschmutzen. Als Trenmnittel ver- 
yendet man in der Regjd Bobnerwadis oder pasten- 
artige ParaGBne. 

Diese Trenmnittel vemrsachen unkontroDierbare 
StOrungen der SchaumstofFoberflache, so daB diese 
abgetrennt werden muB. Die Trennwiriomg ISBt 
sehr schnell nach. Nach einer Zwischenreinigung 
mufl das Trennmittel neu aufgetragen werden. 

Bei Formk^rpem aus Polyurethan-Schaumstoffen 
ist eine Oberfladie erwunsdit, deren Stniktur einen 
Sdinitt durch den Scharanstoff gleichkommt. Um 
dieses zu erreichen, Iiat man mit Trenmnittelfilmen 
anf der Baas von Polyvinylalkohol oder Zeliulose 
gearbeitet. Man erhielt auf dem Schamnstoffkorper 
haftende tJberzuge, deren Entfemen komplirierte 
Nacharbeit erforderte. 

Es sind auch weitere Trennmittel aus der Klasse 
der Polyvinylkohlenwasserstoffe und deren Fluor- 
und Chlorderivaten untersucht worden. Mit keinem 
dieser Trennmittel erhielt man aber die gewunschte 
Oberflache. 

Alle Versnche beschaftigten sich mit Stoffen, die 
chemisch vollkommen indifferent gegeniiber den 
reaktionsfahigen Isocyanaten sind. Die Brfahrung 
hatte gezeig^, daB Isocyanat-Schamoastoffe an alien 
Werkzeugoberfiachen mit solchen reaktionsfahigen 
Gruppen fest hafteten, so z. B. auf Holz wegen der 
vorhandenen Hydroxylgruppen nnd auf Aluminium 
wegen seiner oberflacMchen Oxydschicht. 

GemaB der Erfindung erhielt man mm einen iiber- 
raschenden Erfolg bd der Verwendung solcher 
Stofife, die sidi mit Isocyanatgruppen Idcht umsctzen, 
wie z. B. Wasser, Alkohole, Amine und Amino- 
alkobole. Der Trenneffekt war ausgezeichnet, im 
Werkzeug blieben keine Riickstande, die Oberflache 
des SchaumstofikSrpers hatte die Stniktur eines 
Sdhnittes dxach denselben. 

Es kommt darauf an, daB diese reaktionsfahigen 
Trennmittel einen hohen OberschuB an reaktiven 
Gruppen der beim Schaumen verhaltnisraaBig 
geringen Konzentration an Disocyanatgruppen zur 
Verfiigung stellen. Es fuhren z. B. schnellver- 
dunstende, niedrigviskose Monoalkohole von 
nicdrigem Siedepunkt zu unsicheren Ergebnissen, 
da ein aufgebrachter Fihn bis zum Fulien des 
Werk^uges durch die physikalischen Eigenschaften 
der g^annten Monoalkohole trotz cberaischer 
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a» Wirksamkeit zu schnell verdunsten oder abflieflen 
kann. Ahnliche Beobachtungen macht man bei der 
Verwendung von Wasser bei Metallwerkzeugen. 
In Metallwerkzeugen erh5ht man die trennende 
Filmdicke, indon man z.B. in das Werkzeug 

as Textilien (Textilgewebe) fest emklebt, die man mit 
Wasser oder den anderen Trennmitteln der be- 
schriebenen Gruppe trankt. 

Auf diese Weise wurden unter anderen mit folgen- 
den Stoffoi befiiedigende Schaumoberflachen her- 

30 gestellt: 

1. Wasser. 

2. Athylenglykol. 

3. Butylen^ykol. 

4. Triathylcnglykol. 
35 5. Glycerin. 

6. Sorbit. 

7. Rohrzucker. 

8. Starke. 

9. Ammoniaklosungen verschiedener 
^ Konzentration. 

10. Meth)^amin. 

11. Athylendiamin. 

12. Hexendiamin. 

13. Orthophenoldiamin. 
*5 14. Athanolamin. 

Je reaktionsfteudiger diese Trennmittel sind, 
um so leichter entziehen sie der Schaumoberflache 
die noch nicht ausreagierten Isocyanatgruppen. 
50 Das kann bd zu hoher Aminkonzentration zu 
bevorzugter Bildung von Hamstoffbriicken fuhren, 
wobd der Trenneffekt zwar erhalten bleibt, die 
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Obeifliche des Schaumes aber an mechanischer 
Festigkdt und Elastizitat einbuBt Diese Erschdnung 
hat man durch entsprechende Veidiinnung des zu 
reaktionsfreudigen Trennmittels in der Hand. 

5 

Beispiel 1 

. Bin Holzwerkzeug wurde mit Glycerin getrankt 
und anschlieBend funfundzwanzigma] ausgescbaumt 
Nach jedem Schaumen wurde die Holzoberflache 
mit einem glyceringetrankten Lappen emeut ein- lo 
gerieben. Die Oberflache des Sd^umstoflfkorpers 
KeB sich in ihrem Aussehen mit einem Schnitt durch 
densdben ver^eichen. Ruckstand am Werkzeug 
wurde nicht einmal beobaditet. 

Beispiel 2 

Ein Leichtoetallwerkzeug wurde mittels eines 
Klebers mit einem BaimiwoHstoff ubeizogen. Dieser 
Stoflf wurde mit Wasser getrankt, anschlieBend 
wurde funfundzwanagmal in das Werkzeug ge- 
schSumt. Nach jedem Schaumen wurde der StofF 
emeut befeuchtet Die Schaumstolfoberfiache war 
glatt und ofFenporig ohne Haut Am Werkzeug war 
kein Ruckstand zu beobachten. 

95 

Beispiel 3 

In dem vorgenannten Werkzeug aus Ldchtmetall, 
beklebt mit einem Tesctilerzeugnis, wurde an Stelle 
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von Wasser mit einer nichtwasserigen Zuckerlosung 
gearbeitet. Die Ergebnisse waren die gleichen. 

PATBNTANSPRUCHE: 

1. Verfahren zum Herstellen von Polyurethan- 
Schaumstofikdipem mit olSenporiger Oberflache 
in mit Trennmittehi versehenen Werkzeugen, 
dadurch gekennzeidmet, daB als Trennmittel an 
sich bekannte, mit Isocyanatgruppen reagierende 
Stoffe in solcher Menge auf die Trennflache auf- 
gebracht werden, daB sie im tJberschuB vor* 
h^en. 

2. Verfahren nach Anspruchl, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB Wasser, ein- oder mehr- 
wertige Alkohole, Sacharide, Ammoniak oder 
Amine m reiner od^ verdimnter imd/oder 
vermischter Fonn auf die Trennflache auf- 
gebracht werden. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB eine mit dem Trennmittel 
behandelte saugfahige Unterlage auf die Trenn- 
flSche aufgebracht wild. 
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